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A : AND/OR 



Stroktureleinenten ausgewahlt aus der Gruppe 



(57) Abstract: The invention relates to 
a composition for treating metal surfaces 
and for separating metals or metal alloys 
&om plastic surfaces, containing a) at 
least one polymer as component A made 
of structural element (1) and at least 
three structural elements ftom a group 
comprising (2), (3), (4), (5); b) water or 
another solvent suitable to solve, disperse, 
suspend, or emulsify the polymer as 
component B; c) optional surface-active 
compounds, dispersing agents, suspending 
agents, and/or emulsifiers as component 
C. The invention also relates to a method 
for treating a metal surface and a method 
for separating metals or metal alloys fix>m a 
plastic surface, the metal surface or plastic 
surface being brought into contact with a 
polymer (component A). Also disclosed is 
the use of polymers (component A) to treat 
metal surfaces and separate metals or metal 
alloys from a plastic surface and polymers 
made of special components A' a, A*b, and 
A'c. 

(57) Zusammenfossung: Die Etfindung 
betrifft eine Zusanmiensetzung zur 
Behandlung von Metalloberfiachen sowie 
zur Abscheidung von Metallen oder Me- 
tallegierungen auf Kunststoffoberflachen 
enthaltend a) mindestens ein Polymer 
als Komponente A aufgebaut aus dem 
Strukturelement (1) und mindestens drei 
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bestehend aus (2), (3), (4), (5), b) Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das Polymer zu losen, zu dispergieren. 
suspendieren oder zu emulgieren als Komponente B; c) gegebenenfalls oberflachenaktive Veibindungen, Dispergiermittel, Sus- 
pendiermittel und/oder Emulgiermittel als Komponente C. Des weitercn betrifft die Erfindung ein Veifahren zur Behandlung einer 
Metalloberflache, sowie ein Verfahren zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf einer Kunststoffoberflache, worin 
die Metall- oder Kunststoffoberflache mit einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht wird. Weiterfiin betrifft die Erfind- 
ung die Verwendung von Polymeren (Komponente A) zur Behandlung von Metalloberfiachen sowie zur Abscheidung von Metallen 
Oder Metallegierungen auf einer Kunststoffoberflache und Polymere, aufgebaut aus speziellen Kbmponenten A' a, A'b und A'c. 
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Die Er&dung Ixfciffi Z«»nm«n,e.^ ^ Behaodlung von MeteUoberflW^eo, 

v<MPol,n«reaz»Betondl»ngvonMeUJlobriilW>cn.Des»^b^ 

eine Z«mem«zung ™1 Verfitaen ^ Ab«Mdung von Me*altan ote 

MetaUegieningeniiufKlMStstoffiiberflSohen. 

Die Ko,n,sion von MeUdlen ^U. ein Problem bei der He^teU^g, Ve«bei«ng »nd 
Verv^endnng von Oegen^en dar. die MeWle «n«»lten. Zu, Vertang^mung Oder 
Verhinderung der Kom>sion werden daber Sobu.zfihne nnd K<™s„ms»b.b«»r» 
eir^e^eM. Wateend ein Schutzfllm permanent aut das Me«U a^fgebrach. vmd. v™d em 
Korrosionainbibi«,r bevor«>gl SWffen. insbesondere flossigen Misctamg«i zages^ dre 
bei Kontakt mit dem MetaU Korrosion verursachen oder beseblennigen vvOrden. S»«ohl 
die SohoBfflme als auoh die Korroaion«nhibi,oren Wnnen in Form von Polymers. 
vorUegen bzw. Polymere ^^balten. Besonders inteessan. sind Zusammenseteungen, m 
aenen keir. «.xiaehe, Ctaomrt verwende. werden muB. Solche Zuaammense^mgen smd 
berdts aus dem Stand der Technik bekamrt. 

EP A 0828 197 bdri« Fom.»lienmgcn zor El«fea>»ng von Phototesisten und Atzre^ 
von Halbleiteroberflacben. die Waaaer, mitrfes.«.s eine Aminove.bi.«lung und ««en 
Korrosionsinbibitor entbahen. Der KorrosionaiBhibitor ist auage«»hh .ua jpartaren 
Ammomumsilikaten tmd oUgomeren Kondensattonaprodokten aus «nem Katechol. emem 
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Brenzkatechin-Foimaldehyd-OUgomer. 

us 6 130^89 wissrige Ph«K,U>arzdispersioneo. «ob» Phe«,lha«J«.s der 

eioe iooische Gruppe. bevo.^ Sulfonate «d e«e ™t ^ 

Lon^Tzp^cur^r .akUve 0™ppe. bevo^ eine Hydroxy- od^ Hyd^^^- 

MetalloberMchea geeignet. 

Arfgn^d der Wichdgkett m»l A«we«tagsbrei« von K„r„>sion^M««> nnd 

«r Me^UobcriBehen bes.e« ein groBer Bedarf an 
Ko^sionsinbiMU^n, de«n Bige.»*aftsspetoen wie Haftung anf der Me^Olo^rflac^. 
MnW^una^^kung ™1 Chara«er, den hohen Antoderungen. * 

^bandelten MeuUloberfUchen g«ecM wcrden genagen. De, — -Uen dxe 

Ko.ponen.en der Sctatzfitoe bzw. K«n«ion.inhib«o.en leicW nnd or genugender 
Menge zugSngUch und mSglichst preiswert sem. 

Aufgabe der vorUegenden ErWung i^ daher die Berei«eU„ng von 
^ OberfUehenbehandlung von Me«d,en. die ^gsteos cure der Mg^ 
Verbe^erungen der MetaUoberMche zur Folge h^: verbesserter Kon^^nBseta^ 
Ha«»ng «r naehfolgende Vergonmgs.Mob.en (z. B. Ladaer-ng oder 

Me.3B.bsobeid«ng,. Paasivierung, glattere Oberftche (bein. 
, ae«ropo,ieren).A«fgabcdervorUegendenErflnd^gistwei.rbin^eBe«-«^^™^ 

Verfitaen zur OberfBohenbeh^dtang von Me«Uen nnd von als Komponenten fflr dre 
„a^gen«Ben Zn««nm«eBungen geeigneten Polyme«n, die den genann^ 
I^en genogc Femer soUen na. der vorUegenden Er^«ng Z-.ze «r ^ 

„ L.nnJ«n.«.VerftbrenznrA.»<*eidongv«rMe«UenoderMe.a^^^ 



ai 
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Diese Aufgabe wird gel5st durch eine Ziisammensetzung zur BehandluBg von 
Metalloberfladieai enthaltesnd: 



a) mindestens ein Polymer als Komponente A anfgebaut aus dem Strukturelement (1) 
I 

5 (1) " 

und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 




(2) 




OM 



4"" 




IQ (3) ' und/oder 

OM 

(4) ' 

X 



(5) 



15 



• und/oder ' ' und/oder ' 

worin 

in Strukturelement (1) 

R. Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest mit 
weniger als 31 Kohlenstofifatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkykesten 
Oder heteroatomhaltigen Gruppen, bevorzugt Chloro-, Hydroxy- oder 
Aminognqrpen, substituiert sein kann oder durch Heteroatome, bevorzugt 
Stickstoff Oder Sauerstoff, unterbrochen sein kann oder Doppelbindungen 
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ealhalten kann; bevoizugt ist R' Wasserstoff oder C,^-Alkyl, Ci^- 
Hydroxyalkyl, Cw-Aminoalkyl oder Cwo-Aryl, 
in Strukturelement (3) 

R-undR- beUebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol 
bedeuten, bevoizugt unabhangig voneinander Wasserstoff, Alkyl-, 
CycloaUcyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarykeste. besonders bevorzugt 
WasserstofFoder Cw-Alkyl- oder Cwo-Arylreste, 
in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabh^ngig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, bevorzugt em 
Alkalimetallkation, besonders bevorzugt ein Natrium- oder KaHumion 
bedeutet, oder ein 2^ei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt em 
Erdalkalimetallkation oder Zn, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Al, Ce. V, 
besonders bevorzugt Magnesium, Calcium, Zink oder Mangan, wemi 
geniigend zu kompensierende negative Ladungen vorhanden sind, 

15 und 

in Strukturelement (5) . 

R Wasserstoff, ein Alkyl-. Cycloalkyl-. Aryl-. Aralkyl- oder Alkarylrest, der 

gegebenenfells mit Alkylrestea oder heteroatomhaltigen Gruppen. bevorzugt 

Chloro- Hydroxy- oder Aminogruppen. substituiert sein kami oder durch 
,0 He^roatome, bevorzugt Sficl^ff oder Saue^ff. tmterbrochen sein kann; 

bevorzugt ist R Wasserstoff oder Q^-Alkyl. Cx^-Hydroxyalkyl, C^- 

Aminoalkyl oder Ce-io-Aryl; 

W Wass^ Oder ein ^ L5sungsmittel, da, geeigne. «, das Pol5™r (Kompo,»nte 
A) za IBsen ode. zu dispergiereo, suspendieren Oder z» emulgieren aU Kon.^ 



B; 



30 



0) gegeb««nMs oberflBd^nakSve Veri»nd»r«e.^ Diapergienmttel. Suapeodiermittel 
und/oder Emulgiermittel als Kompooeiite C. 

eingescM wden, instesoodere in solchep, bei de«» Korrosion en«r Me«Uob«fl«^>e 
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„^ tam. Sold» Verfitaa atod befapidswdse di= Passivierung, ta^besondere 
Phosphrtteung von M*aiob«£Bohen. bevorzugt chron.a.ftei, das Bei«n von 
Me«Uob«moh». die V«siegel«ng von Me«UoberfUlchen sowie die Me.allabsche.dung 
a»f MemUoberMchen. zumBeispiel d»ch V«nickeln, Verinken, Verinn^n, Vertapfcm 
Oder Legierungsabscheid^ageo. Des «ei.eren k<toen die Zusammensd^ zur 
HersteUung von Lacken oder Ro,6«.«mdlem d.gese« «erd«. In den gena^ 
Verfiten, insbesondere beider Passivierung von MetaUoberfflteh^rundderAbscherf^ 

von Metallen auf Metalloberflachen be«irken die Z»sannnens«zung» enttahend das 
erfindungsgemaB eingese«e Polymer (Kompo„en.e A) eine gate Mnbierungsvrfrkung nnd 
gute Hafhmg von Sehu^fibnen bzw. von einer daraber aufgebracWen V^f^ttungssebcW 
(zB Lad^oh. Oder chemisch oder elektroohemisch abgescMedenen MeWlseUcWen) 
a„f der MeWloberflSche. Des weiteren kSnnen die erfindungsgemaCen Zusammen- 
zur Absd^idung von Metallen auf KunsBtoffoberfUchen eingesetet wden. 
btispielsweise bra der LeiteiplattmhetsteUnng. 

Be^rzugt handeh es sioh bei den erflndungagenrtBen Znsannnensemn«en um 
to^donsuMnerende Zusan»ne,.setonge», die in Verfihren zur OberflSchenbehantog 
von Me«llen eingese« wden. in denen eine Korrosion der MetalloberfUiche auftreten 
kann oder die die Korrosion verhindem soUen. 



) 



Oeei^« Me^dloberflilchen sind in. allgemeinen «obnisch Oblic^c We*^» 
ausgewMt aus der Gruppe bestehend aus Aluminium- nnd Magnesiumlegienmgen. Stahl. 
K!upfer,Zink,Zim., Nickel, Cteom K_n-„fc„ 
nnd technisch flbUche Legierungen dieser Metdle. Weitere geeignete MetaUoberflacben 
sind Edehnettlle. insbesondere Gold und SUber und ihre Legierungen, Weiterhin geergnet 
sind im rflgraneinen technisch SbUche MetaUtibe.zttge. die chemisch oder 
eldttroehranisch hergesteUt we.d«. kannen, ausgewiWt aus der Oruppe b^hend aus 
ank nnd dessen Legierungra. be«,rzugt n.etamsches Zink, Zinkmisen-, Zink«4.ckel-. 
ZhAMangan- oder Zhi/Cobalt-Legi.nH«en, Zinn und dessen Legierungen, bevorzugt 
metamsches Zixm. Legierungm des Zinns, die Cu. Sb, Pb. Ag. Bi und Zn enthalten^ 
besonders bevorzugt solche. die als Ix.te. beispiels«eise in der HraateUung und 
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Veratbetang von LdWplatten. dngesdzt w«d«. und Kupfer b^orzugt in der Fonn. in 
doesarfl^WplatoundmetamderteaKunslstoffleUeneingesetzt™! 

Werden die ^^ganSBen Z„sanm>en«teangcn z»m Beizen oder Pasrivieren. 
insbesondere Phosphader«> v<« MeuOlob^fBchcn cinges.^. so «nd MeUlloberfUchcn 
aus Zink, Aluminium, Magn«iam u»J/oder I^erung™ diescr Me«dle »n««na»der 
nu. anderen Ugierungsbestandtdlen bovo^gt Be»»ta bevorzogl sind m diesen 
Fffien Zink »nd Aluminium s„«i. Leglenmg^ dieser M^tdle mit «ndcren 



W«dm die erfindungsgemiBen Zu.ammense» ^ Abscheidung von MetaUen auf 
MeWloberMchen eingesem. so sind beim Vei^en und Abscheiden von Zmk- 
legiennMen sowie beim V«kupfem u»J Vernickeln SteMoberfHchen bevom.gt und b«m 
Vrazinnen (audi SnrLegierungen) Knpfei und Stahl. 

Es is. d»kbar. die erfindungsgemUBe Znsammensemmg ^ Betandlung von 
Me^lloberflWhen einzu.e.«n. die nich. voAebandel. sind. Bevorzug. is. es jedoch. daB 
die Me.alloberf«cl»n mnindes. vor einer Behandhng mlt der erfindungsgemaBen 
Zusamm^nsczung ge^inig. burden. Die Reinigung nmfiOi. dabei bevorzugt unter 
^rem eine Entfettung d« MeUdloberil«ehe. aeeigne.e Reinigun^ 
Entfettungsverfaluen si»l dSn lFibb»--b^- «f '^^^ 
e^aKlnngsgemMe Zusammenseteung in einem Verfttaensscbrin im AnschluB =m 
Bei^ Oder eine Passivierung der Me«lloberiMehe. zom Beispiel m emem 
lacHenmgsschriB, einzuse.zen. Die erfindungsgemaBea Zusammense^ 1^ 
aueh als Retaiger-, Beiz- und PoUertom>uHer„nge„ verwende. wdec. die dem Faehmam> 
bekaonteZusate»e.,aeltenundinentepreclrendenVerfshreneingese.ztv«rdenk^ 



Die erflndungsgemUBen Zus.mmense.z«.gen kOmren weit^Un zur Ab^eidung von 
MeUdlenoderMeWlegiennrgenaufKuns^cffoberflacheaeir^eseM^^ 

Oegenstend der voriiegenden Anmeldong stod daber Zus^mnenseUungen zur 
Abscheidung von MettUenaufKunsBtoffobofladienerthalttnd: 
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a) miBdestens ein Polymer als Konqwnente A aufgebaut aus dem Strukturelement (1) 
T 

(1) "" 

und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 



(2) 



(3) 



(4) 



(5) 



OM 





und/oder 




T II R 

•• • vmd/oder ' ' imd/oder ' ' 

worin 

in Strukturelement (1) 

R. Wasserstoff, ein Alkyl-, CycloalkyK Aiyl-, Aralkyl- oder Alkarylrest mit 
weniger als 31 Kohlensto^men ist, der gegebenenfalls mit Alkykesten 
Oder heteroatomhaltigen Gr.q)pen. bevorzugt Chloro-, Hydroxy- oder 
Aminogruppen, substituiert sdn kann oder dutch Heteroatome. bevorzugt 
Stickstoff Oder Sauerstoff. unterbrochen sein kann oder Doppelbindungen 
enthalten kann; bevorzugt ist R' Wasserstoff oder Ci^-Alkyl, Ci^- 
Hydroxyalkyl, Ci^-Aminoalkyl oder Cg-io-Aryl, 
in Strukturelement (3) 
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R"undR"' beliebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol 
bedeuten, bevorzugt unabhangig voneinander Wasserstoff, Alkyl-, 
Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylreste, besonders bevorzugt 
Wasserstoff Oder Ci^-Alkyl- oder Ce-io-Arykeste, 

in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabMngig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, bevorzugt ein 
Alkalimetallkatian, besonders bevorzugt ein Natrium- oder Kaliumion 
bedeutet, oder ein zwei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt ein 
Erdalkalimetallkation oder Zn, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Al, Ce, V, 
besonders bevorzugt Magnesium, Calcium, Zink oder Wfeingan, wenn 
genflgend zu kompensierende negative Ladungen vorhanden sind, 

und 

in Stiiikturelement (S) 

R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenen&lls mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen, bevorzugt 
Chloro-, Hydroxy- oder Aminognq>pen, substituiert sein kann oder durch 
Heteroatome, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, unterbrochen sein kann; 
bevorzugt ist R Wasserstoff oder Ci^-Alkyl, Ci^-Hydroxyalkyl, Ci^- 
Ajninoalkyl oder Ce-io-Aryl; 

b) Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das Polymer (Konq)onente 
A) zu I6sen oder zu dispergieren, suspendieren oder zu emulgieren als Komponente 
B; 

c) gegebenenfells oberflachenaktive Verbindungen, Dispergiermittel, Suspendiermittel 
und/oder Emulgiermittel als Komponente C. 

Bevorzugt sind Zusammensetzungaa, die zum Vemickeln und Verkupfem von Kunststoff- 
oberfiachen geeignet sind, beispielsweise zum Verkupfem bei der 
Leiterplattenherstellung. Die KunststofifoberflSchen werden mit technisch ilbKchen 
Verfehien ftir die Metallisiemng vorbereitet. Die erfindungsgemSBen Zusammensetzungen 
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dienen zur Metallisienmg des Kunststoffs, kSnnen aber gegebenenfalls auch bei der 
Vorbehandlung fllr die Metallisierung zum Einsatz kommen. 

Unter Zusammensetzungen sind im Sinne der vorUegenden Anmeldung sowohl die 
einsatzfertigen Zusammensetzungen als auch Konzentrate zu verstehen. Die im folgenden 
fOr die einzelnen Komponenten angegebenen Konzentrationen beziehen sich auf die 
einsatzfertigen Zusammensetzungen. Dem Fachmann ist jedoch bekannt, daB die 
Konzentrationen der einzelnen Komponenten in Konzentraten entsprechend hSher sind. 



10 Komponente A 

Die Konqwnente A ist mindestens ein Polymer aufgebaut aus dem Strukturelement (1) 
I 

(1) "' 

15 und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 
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T 

(5) ! ' und/od€r ' ' ^^/oder 

worin 

in Strukturelement (1) 



Sm^. bevo^* ode. ^ 

Hydioxyalkyl. CM-Aminoalkyl Oder Cfrio-Aiyl, 

Lo^^ >^>^si. vcei^and^ Wass«^ AB^l- '^■;>-7'-- 
Altay>r».e.besondersbevom>gtW.ss«stoffod«C«.All^l-od«C.,.A.yl^ 

in Strukturelement (2), (3) und (4) 

1L^<». besonde. ^vo.^ ein Na«™. Oder K^un*^ ^ 
„ei. Oder meh^ertige. Kaaon. bew^gt em 

„«„xgerttee«dmtom.pensierende negative I..d<mgenvothand«^ 



20 md 

Hydroxy- oder Aminogruppen, subsbtuiert sem Icann ooer a , ^..r r . 

sL Jff Oder Sauerstoff. unterbrochen sein Icann; bevorzugt ist R Wasse^ff oder Q.- 
Alkvl Ci 6-Hydroxyalkyl, Ci^Aminoalkyl oder Cfi-wrAryl. 

roelhli J de, Mole^oWs der er«ge^ eingese^ea Po.,o>ere 
is. on allgemei.«a > 500 gtool. bevon=»g. 1000 bis 1 500 000 g^nK,!. 



25 
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Bevoizugt weisen die Polymere (Komponente A) die folgende 
Elementarzusammensetzung auf: 

C: 20-82 Gew.%, bevorzugt 30 bis 80 Gew.%. besonders bevorzugt 40 bis 70 Gew.%. 
H: 2,3-12.5 Gew.%, bevorzugt 2,3 bis 8 Gew.%, besonders bevoizugt 2,5 bis 5,5 Gew.%, 
N: 1^1 Gew.%, bevorzugt 1 bis 20 Gew.%. besonders bevorzugt 1 Ws 15 Gew.%. 

O: 2-50 Gew.%, bevorzaigt 5 bis 50 Gew.%. besonders bevorzugt 20 bis 45 Gew.%. 

S: 0-18,5 Gew.%, bevorzugt 0,5 bis 18,5 Gew.%, besonders bevorzugt 5 bis 15 Gew.%. 

X: 0-46 Gew.%, bevorzugt 0 bis 38 Gew.%, besonders bevoizugt 1 bis 13 Gew.%, 

wobei X ein beliebiges chenusches Element bedeutet, bevorzugt eines oder mehrere der fUr 

M genannten Evationen. 

Die Herstellung der Komponente A erfolgt auf beUebige Weise. Geeignete Veifehren sind 
dem Fachmann bekannt In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform wird die 
Komponente A durch Polykondensation herg^steUt Geeignete Verfahrensbedingungen ftr 
eine Polykondensation sind dem Fachmami aus der Herstellung von Phenolharzen, 
Hamstoffharzea und Melaminharz^n bekamit. die z.B in ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA 
OF INDUSTRIAL CHEMISTRY. SDCIH EDITION. 2000 ELECTRONIC RELEASE, 
Kapitel "PhenoUc Resins". AbsStze 3 und 4 sowie in US 4.252.938 US 4.677,159 
offenbart. 

Zur HersteUung des Polymers (Komponente A) dmch Polykondensation werden im 
allgemeinen die folgenden Komponenten miteinander umgesetzt: 

a) mindestens ein Aldehyd als Komponente Aa, 

b) mindestens eine aromatische Verbindung, die mindestens eine OM-Gruppe oder eine 
Sulfonsanregruppe, -SO2OM, oder beide Gruppen trSgt, als Komponente Ab, 

c) gegebenenfalls mindestens eine Verbindung ausgewShlt aus Diphenolen oder 
Polyphenolen mit vicinalen OM -Gruppen, 

wobei die vicinalen OH-Gn^en gegebenenfells als Acetal oder Ketal geschiitrt sein 
konnen, als Komponente Ac, 

worin in KonqK,nente Ab und Ac M jeweils unabhtogig voneinander Wasserstoff oder 
ein Kation, bevorzugt ein Alkalimetallkation. besonders bevorzugt ein Natrium- oder 
Kaliumion bedeuten. oder ein zwei- oder mehrwertiges Kation. bevorzugt ein 
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, n M« Fe Co KL Cu, Al, Ce, V, besonders 
to^penderendenegattveLadungenvoflmtosuA 




Baseo, eingesetzL 
15 Komponente Aa 



20 



25 



30 



T?^««p>n?'rHO worinR' Wasserstoff, 

ein Amy... Cycloali^yl-. Aryl. ^'^"^^ ^„aer he«.oa«„^tig- 

Oruppen, bevorzagt Chloio , • ^ „„tebrochen sem 

ta„n und/oder durch Heteroatome, b«<«zogt SU<fatofl ^^^g oder C«- 

^ ^<.» Ooppe^i^en — T^^^"";^ :ir^ -de. 
A^ C..Hy*o>.a.^l. -'--^'^^ZTJL^^ 

Propc^al. S^Dtoctylaoroleu. * ^7 j^^^yl-propa^l, 7- 

,j V J i™«.litehvd 4-CUorbelizaldehyd, 3-Hy<m>xy i,^ 

Hydr<»cy.3.7-dho*yK»:Uu»>l. -'^■^ 2.Mett>ylpr»P=nal 2- 
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bevorzug. werden Formddehyd und Paiafoimaldehyd emgeseteL 

«Ugen auf di. G«-me»g= d» Ko»pon««en Aa. Ab, geg*e„e^ A. 
und gegebenenfells Ad, eingesetzt. 

15 Kompomnte Ab 

Llcb«> C.„-On^. d« »be» eincr ^^^^^ 

Bevorzugte weitere Reste rind Alkylr«to. b«om.gt C-j^^^^^^^ " 

An^o^PPen. subs««.e« «in k«nn^ u«d/od« d^ H^«<». 

la. J^«>„n«, und be.e«*oWtige wie CMcro-. Hyd^xy-. C«b<^ 
„ I^ogn^IHeZaMde.v^.«.nR^is.variabe.uodh^«..vcnd..Rn^ 

nZl»nVe*ind«ng-,.Bev»^^e«^<^^-'-'^77^^^ 
OM^ ode, cincT S«lfcos*»g™ppe. -SO.OM, 1 bis 5. bc^ndc ~ 1 ^ 3. 

zu der OM-C3tuppe Oder Snlfcn^regruppe. -SCfeOM. angeo»inet sem. 

Be«,nders bcvo-zog. werden »ron>aascbe Ve*iM»ngen ausge»«l. ^ der On,^ 
^end ^ «»nol. Kxesoien. ^AI^l^l- und p^bUer«. Pbeooien we 4- 
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^^^^ 4-.«»c...pheo»U 4.H,«beay.. 

^ J 1 u^««i Tashew-Ol (enthSlt Phenole mit Cm 

Alkenylsubstitutenten m der meta-i'osiuon;, l v , t.i- i «,it 

^ndestens einc Verbindung a^gew.M. ^ Phenol. Hyd«»hn.on nod 
::rig:e^A.sa— Ve*U..n.d.en^de^e.eS^n,^ 

^O.OM- enMlt. ™d g^ bescnders bevorzugt nm>de^ erne VedMndung 
aa,ge«lhlt«.sPhenol™Ubn»««re»ndN^btolm^ 

Nebend«.obengenam«»Snlfonsa>^™-Pi-ol"-^»='''^^777 
Br^ li d^ die Salze den K.a<«^ ftX^-e. MetaUe: AJ^— • 

Le Z.. Cr, Mn, Fe. CO. Ki. Cu. Al. Ce Oder V. --nders^"™* ~ 
j' kalinm. Kto^esium; Caicium, ZSHk-iid Mangan. 

Die aron«««=he Verbindung. die n^de^ eine OM^ enfl^ - s<^^ 
Verbi-Kta^ eingese^ wird - i« aUgemeinen in einer von 7 b«21 n«.U. 

bis 15 mol«/., bezogen die Gesan«nenge der Kon.ponen«n Aa. 
. ^Zlu,Acundgegebenen«lsAd,einge^Pal.^e.dieKr™^ 

ei^ese^ «ird. gib. die genann. Mengenangabe die S^e der 

AC und der .»»-i.chen Verbindung. die mindestens en>e OM^ 



enthalt,an. 



30 



Die aromatiaohe Verbindung. die mindeatens eine Sulionaluregruppe, -SO.OM ^ 
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1 < w mol»/o bezogea auf die Gesamtmenge der Komponenten 
bis 30 mol%, bevorzugt 15 bxs 25 mol/o, bezogea a 
Aa. Ab, gegebeaenfeUs Ac und gegebeaenfeUs Ad. dngesetzt 



umgesetzt. 
Komponente Ac 



10 



15 



20 



r ^ r^«=i 

(Mussa^ue-n-oC,^. ^^^.brtylben«>l, 4-(2.((3-(4-Hydxoxy. 

hydrazinop«>pionsa»re. <-^-'-^^Jl ^^,y,,,„«siiure. 4.5-D,hydroxy-1.3- 

bOTZoldisultonsaure, u y v: „,n™„!lim «i)^or-3,4- ' 

-^sulfons^. - -a^Dihydr^cynaphWm-^sullb^ 

dil«,dioxyacetoii«»onmd3.4-DihydtoxyzunteMe. 

a« ^ — rrrr c« 

Oder Calcium, sowie Zn, Zr, Cr, Jvm, rc, 
sindN«riun.Kdium.Mag«^Caldu«.ZUcu»dMangaa 



5 
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acet^dehyd, Butacid-(6-prapylpiperonyl-buty^^^^^^ «Ial.o.oU 
Piperonal. Piperotxylsaure und 2>Dimefliyl-l,3-benz«dioxol. 

Ganz besonders bevorzugt ist Brenzkatechin. 

• T « T i al J Chem. Soc., PerMn Trans, i, 21 
Als Komponente Ac sind des weiteren m T. S. Li et al., J. L.nem 

(1998) S. 3561-3564 offenbarte Verbindungen geeignet. 

^ «phe«,.e od. Pc.yph«>o,e >nit vici^en OM^Ppe. v»bei die OH- 
r .,«»h.»«aMls ds Acetal Oder Ketal gesd.(i« ^in kanneo. v«rd« - sowe* 
<li*»<!e Verbindongen emgesetzt weraen m 

Wente Ab die S«n»e de, Meagen an Kon,x.nente Ac und den ^ 

mindestens eine OM-Gmppe enthalten, angegeben. 
Komponente Ad 

Oeeisne. A»inve*ind„n.en sind .evo,^ ^ - 

Oder heteroatomhaltigen Gruppen, bevorzugt Chloro , Hydr xy 

.in Kan. od. dn.. .« tr:"^— ^ ^^,1 

odert^io^i- , m = Alkvl das mit mindestens emer 

15 (R = Alkyl) und primSre Alkanolairune (R - Allcyi, oas 

Hydroxygnqjpe subsdtuiert ist) eingesetzt. 
30 Pie^-yien^i^ ^entetnanin. ^^'^^^^^ 



Diethylentnaimn, inouijri,.u«/— — . * • ^ p xm als 

LLwndangen gceigoet Des ^dteren sind se,oa.di,re Annne, 
ti:e*ind«^enei.«e^.«<»indiebeidenResteRunab.^.v«^ 
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(Kompaeate A) einzusteUen. 

«ei.»ea ka-nen .e^ A^ine R3K a.. Additive ^^"^ 
. J Ai^ fiir R aneeeebene Bedeutung aufweisen. Bevorzugi 
T>«ot*. p iinabhanaie voneinander die fur K angegcoouc o „ , • 

eingesetzt. 

2-fethylaimno)-propan, l-(4-Memoxypnenyi; ^ j 

.^iopin* uv-^^-v^^ ■"•"rr^y^ 

-Tr.- 1 3.DiuSiyia™inoiaca. 1,3-Phenylm-Ws^i«»i»c>^ l>Propand«mm^^l.4 

1 6 Hexandiamm. 1,8-Octandiamin, l-Ammo-2-propanol, l-Ammo 4 benzy 

1,6-Hexanaiaimii, i, i.Dimelhylamino-2-propanol, 1- 

Butanamin. l.Cyclohexyl-2-methylaimnopropan, l-Dunetnyianuu h 
Butanamin, i y , ^. i.N-Ethyl-N-(2'-liydroxye&yl)-anuno-3- 

Hexanandn. 1-Metiiyl-dipropylentnamm, 1 N fcmyi JN y 1 Pi^erazin- 

TT^i lOctvlamm, l-Pheaylethylamin, l-Phenylpropylamm, 1-Piperazm 

ethanamin, 1-Propanamin. 2-(2-(NJS-Uimeuiyi.«mu ^ . , 0/3 4. 

• ^hanol 2<2.DimethylainiBoethyl)-me1hylammo-ethanol, 2(3.4 

anuno-ethanol, 2 C2 ' i).,^yl,^ 2-(Diisopropylanuno)- 

DimethoxyphenylVethylanuB, ^K^-Hydroxyphey ) ^ 2- 
ethanol 2-(pimeliiylamino)-ethyl-2-propeaester. 2 (bmyiamm ; 
ettianoi, ^ j 9.rEiiivlT)lieiiylamino)-ethanol, 2- 

30 mthylme1hylaniino)-l-pheayl-l-propanol-hydrochlond.2.W^ J jri"- 

30 ^^y^^^y ^ 2.(Propylamino>e11iaaol, 2.2'-(Methylixnixio)-bxs-ethanol, 2,2,2 

CMemyi ; o 9. Diethvldihexylanrin, 2,2'-Dimetiioxydiettiylainm, 2.2 

Tiihydroxytriethylamin. 2.2 -Dietnyioinexy wu"*^ 
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'^::*p^M. 2.A^3.-<«--P-. 

, 2.A«ino=.*.c^ 2.An^teozani«U. 

.0 L^.»ninoe*a»Pl 2.Phen,le«.yUn^ 2-To,ui<Bn. 3-(2-E.h„H.,«.p^ - 

. X , ««i ^.C2-Methoxyethoxy)-l-propanamm, J- 

Dimethylpropargylamin, 3,4-Dih.yciroxy pnenyic :y , 

tLL^ 3.A™^y.-3^^^yl-cyc.<.he>— . 3— eU»^. 
tep«n 3.AnunomeU>,lpina«, 3-A»y>K»aphfl^-1.5-<i.su.fo=au« 3- 

„K,„yta«in 3-Dtae1i.yIami«.l-pmpa»nl, 3.Dim.tt>ylamhK,P»P>oniml. 3-Eftoxy 1 
propytaimn. - , -.r.- vM«h6»-l-tfBpanafflft 3^^^ 

propylamin, 3-Eftoxypropylamm, 3-M*.xy >'«''«°™^ ^ ^ 
3.N-Methylanmo-l-(2-thienyl)-l-plopanol, t O C3 (4 Y >P 

««>„p.py,)^o>*yi>U-«yd«.>^l. 4<3.4.I.ohl«»ph«^H^.^ 
.Jyl-K-me«>y.-l.naph.ha.ena.>in. '•■^'^^'-^^'-ifT^'MeU.r 

1 W-dtani... 4-[[2^-MethoKyeflu>xy)-e«hoxy)-caibonyl]-amlm, 4-AnmK.-l- 
, . . ^ 4.Ammo-2-ohlor-6,7-dimefhoxy-ohinazolm, *- 

3„ ^:^S:2r:2.u.^-A»-o— 4«e..^. . 
n^l^lnoylaldeby^ 4.Di.««>y.»^be„-^a^^^^^ 

Hl-M«pho«no>2.» 4.NJ..Diea>yi.a^2-bu«.l-ol. 4.N.«.2-=^ophe„oU 
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^ Beozylanun. Benzy.an>inoefl.yl««>phyllin. B,^«n,K^O- 
^yd^ftoan. BMdin^y— 0P'«-^ Bi^W---. 

Cu!XJ.e%i3..~^ Cyclohexyla^ rein. Cyc«an^ D.^^ 

^olZmin and s«n. E*oxyn«angsp^ak». Me*oxyisopropy.an^ Me*yKl- 
MonLpropylan^ Mo«oo>^yla«^ NK2-A»ino.fl>yl)-ett-o.an». N-(3- 

"!^i^yM.3^i.«™»propao. K J^^^^-Tc^yU^e^^y e— 

M:(3— ropyije^-yieodlan.^ K3-I««*r««*^«^-»-«^ 

^^^.danoylcMorid. N.N-Di«hymyd»xyla„^ KJ.-Dtaa.yl-KN-toea.yl-W- 

Zla* N Why™— N,N«y.-4^d.xyp.»y^.«>y^ N^- 
Z^y^r^ N^<-Dune«.y.-eyclchexylan^ K^N-Dm^yleO^nol^ N^l- 

N«,M.yWd».ylamfa, N-Bu.yl-l-bu«na«i.. N.B^ld.etoK,l«nm, N. 

,„ LLxylanrfn, Nonuix^alin. K-Pn,pyM-P«.P-«^ N-S«l-efl.y.— -Na 

r^Z-Waeca.^ver.weigt--^'^-'^^'-^ 
^^UarJprod*^ p-An^benzoesaeu-ed^yldisly^l. p^ybn^y>— 
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hy*ox,prapyl>.*yl«di««in. NJ.' Wydroxypropyl>e*ylead^ N^<-Bx, (2 
hydroxyp^^yO-ethyleDdianun) ^m2-H,d«x,propyl>ethyl«.dia.»n. 

Melamin und Hamstoff eingesetzt 

ae. Ko^ne^ Aa. Ab, se.ebeo«^ AC ^d ^We^ft.. Ad. 

eingesetzt. 



25 
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^ aea Z_nse»ngen wden bcvo^g. Polymer 

.) 20 bis SO bevorzugt 40 Ms 60 mol% mmdestens ernes Aldehyds, bevorzug. 

FonnaldeliydoderPaiafonnaldehydalsKomponenleAa, 

7 bis21 Jl%.bevo™gt .Obis 15 ^1% „^ einer a»«atisob«. Ve.b«d^ 
aie ^ndes^os eioe OM-Or„ppe auf^ bevorzugt Phenol. Resorc„> ode, 
S*Ii„on.™beidi.M«.gen«>^a«Sun^der«>n^ 
^desteos eine OM-Gn«« aofWst. »od der Kon^r«nte Ac en«^ 



wo 03/056061 



• 



-21- 



:T/EP02/14784 



und/oder 

10 bis 30 mol%, bevorzugt 15 bis 25 mol% mindestens einer aromatischen 
Verbindmg, die mindestens eine SulfoiisSuregruppe. -SO.OM au^eist. bevorzugt 
Phenolsulfonsaure oder N^hlhaliiisulfonsaiie. als Komponente Ab. 
c) gegebenenfaUs mindestens einer Verbindung ausgewShlt ans Diphenolen oder 
Polyphenolen mit vicinalen OM-Gruppen, wobd die vicinalen OH-Groppen 
gegebenenfaUs als Acetal oder Ketal geschfltzt sein k6mxen, bevor2«gt Brenzkatechm, 
als Komponente Ac, 

wobei in den Komponenten Ab und Ac M jeweils unabMngig vonemander 
Wasserstoff oder ein Kation, bevorzugt ein Alkalimetallkation, besonders bevorzugt 
ein Natrium- oder KaHumion bedeutet, oder ein zwei- oder mehrwertiges Kation, 
bevorzugt ein Erdalkalimetallkation oder Zn, Zr, Cr. Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Al, Ce, V, 
besonders bevorzugt Magnesium, Calcium, Zink oder Mangan. wenn geniigend 2. 
kompensierende negative Ladungen vorhanden sind, 
d) 0 bis 30 moP/.. bevorzugt 10 bis 30 moP/o, besonders bevorzugt 15 bis 25 moP/o 
Hundestens einer Aminoverbindung, bevorzugt eines primSren, sekundSren oder 
tertiaren Alkylamins. eines primSren, sekundSren oder tertiSren Alkanolamms, 
Melamin oder Hamstojff, als Komponente Ad, 

"wobei ^mdestens-ei^- der Kon^oaS-Sn- Ac cSS Xa-fei HiMKnig-SS 
(Komponente A) umgesetzt wird. 

Dabei ist es unerheblich, ob tatsSchUch ein Syntheseweg ausgehend von den oben 
genamiten Komponenten gewahlt wde, oder ob nur Fragmente, die von diesen 
Komponenten formal abgeleitet werden, im Polymer (Komponente A) vorhegen. 



} 



Die Komponente A ™d in to etfindungsgemaUen Zusannnensetzungen im allgememen 
in einer Menge von 0.01 bis 400 gfl. bevorzng. von 0.2 bis 100 gfl, besonders bevo,^ 
«>n 1 bis 50 gfl, bezogen anf jeweils einen Liter der Znsannnensetzung. eingese« the 
genaueMeogederKmiponenteAist dabei von den. jeweiligenVerfitoenzurBehandlung 

von MetaUoberfUd^n sowie von der jeweilig«i MetalloberfUdxe abhSngig. 
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Komponente B 



B ist Wasser Oder ein mderes I^sungsmittel. das geeigaet ist, das 

.0 A«I, so«ie Misoh^gen dieser U>.«n^«e. --e*-;^ '^^J' 
Fachmaim bekannt 

Die Menge an Wasser Oder ei^eo. ^deren Wsu^l ist abh^ngig davon, cb ^e 
Uie JNaenge mi emsatzfertice Zusammensetzung oder em 

-.0 - Konzent,atist,sowievom3ew.U.genE«.a^^^^^^ Konzea^onen der 
aus den ffir die einsatzfertige Zusammensetzung angegebenen 
einzelnen Komponenten. 

Komponente C 

Ge^ebeneofalls Icann die erfindungsgem^e Zusammensetzung zus^ch ob^hen- 
Gegebenenfaus icann Dispergiermittel enthalten. Geeignete 

akdve Verbindungen, Emulgiermittel und/oder Uispergie 

aKuve vcru 6 t^„«:H£. die kationisch, anionisch, zwittenomsch 

„,«fl^ve VeAi^ungen ^^J^^^^^ ^^^^^ ^ 

C-Co-Alkylreste. ^'^^!^^^ EO u»l PO in beUeHger Reiben&lge 
und PO fOr eine Propylenoxid-Einheit stdvt, wotei no r 
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Weno«a.e. EO/PO-BloAcopolymer. (fl^. ^ BASF), Alkylett>.r 
sulfate undAlkylammoniumsalze, sog. Quats. 

digemeinen 0,01-100 gfl. bevoiaigt 0,1 bis 20 grt. 

A, B und gegebenenfells C: 

ein S3.Z. ei« Oder ei:. Base basierend auf tn^a^^^ 
O,,,,,,,.^c=coamonen. 

«ls^.S„m>os^Sa.pe^,nu6s*.e»ndSaizs^ 

und/oder 

f) nundestenseinenweiterenKorrosionsirfubitoralsKomponeateF, 

20 und/oder . z„ Ca, Mn. Mo, W. Cr und/oder Bi als 

g) Verbindungen des Ce, Ni, Co, V. Fe, Zn, zx. »-a, i 

Komponente G, 
und/oder 

h) weitere Hlfi- und Zusaestoffe als Komponente H. 

" KeseZ«s«nn«nse..»^eignensichinsbesonderez„n.Bei^node,^^ 

Ptospha««=n ode, als Rosn„wandle, die in der v«begenden 
Anmeldung genannten MetaUobeiflachen. 



30 

Komponente D 
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Als Komponente D sind Salze, SSuren und Basen basierend auf t)bergangsmetallkBtLonen. 
tibergangsmetaUoxoanionen, Huorometallaten oder Lanlhanoiden geeigaet. Geeignete 
tFbergangsmetallkationen sind insbesondere Fluorometallate des Ti (IV). Zr (IV), Hf (IV) 
und/oder des Si (IV), geeignete Lanthanoide insbesondere Ce. Des weiteren smd 
Wolfiramate und Molybdate geeignet. 

Zusanunensetzungen gemaB der vorliegenden Anmeldung. enlhaltend die KonqK,nente D 
sind insbesondere dazu geeignet, entweder eine korrosionsschtlt^de Schicht auf einer 
MetaUoberflaehe abzuscheiden oder die korrosionsschtitzende Wirkung einer bereits auf 
der MetaUoberfiache abgeschiedenen Korrosionsschutzschicht zu verstarken. Die 
erfindungsgemSB eingesetzten Polymere (Komponente A) weisen in den erfindungs- 
g,„^ Zusanmiensetzungen eine hervorragende Korrosionsschutzwirkung auf. Die 
erfindungsgemaBen Zusanunensetzungen sind insbesondere zur Beschichtung von 
MetaUoberfiachen geeignet. wobei ein geschlossener Film auf der Metalloberflache 
gebildet vnrd. Besonders vorteilhaft ist dabei eine Impragrderung der Metalloberflache mit 
dem Polymer, wobei eine Belegungsmasse von 0,5 mg/cm2 mit der KonqK>nente A 
unterschritten wird. Dabei vnid eine hervorragende Korrosionsinhibierungswirkung erzielt. 

Die Menge der Komponente D be^agt - fells die Komponente D in den 
erfindungsgemaBen Zusammensetzungen enthalten ist - bevorzugt 0.02 bis 20 g/1. 



0 



Komponente E 

Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen komien neben oder anstelle der Komponente 
D des weiteren mindestens eine Saure ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 
Phosphorsaure. SchwefelsSure. Sulfonsauren wie Methansulfonsaure, Vinylsulfonsaure. 
AUylsulfonsaure. m-Nitrobenzolsulfonsaure. Naphlhalinsulfonsaure und Derivaten davon, 
Salpetersaure. FluBsaure und Salzsaure enthalten. Die Art der eingesetzten Saure ist dabei 
abhangig von der Art der Behandlung der Metalloberflache. So wird Phosphorsaure mx 
allgemeinen in Phosphatierungsbadem zur Phosphatierung von Stahl-Oberflachen 
eingesetzt. Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung ist in diesem FaUe erne 
Phosphatierlosung. Dabei unterscheidet man zwischen sogenannten "mcht 
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sdudHbadenden" Pho^ed8suog«. das sind L8s»ngen. die keine zweiw«t.gen 
Metdle »rfweiseo. Solche "nidt schicWHlde^Jen" Phosphatlerl5«mgen Uegm 
bei^dswei« in Form einer Eisa#ospl««ierl6s»ng vor. ErttoKea die Phospha«er- 
,8sm>g«. I<«en zwei«.rtig« MeteUe. ^ B. Zink »nd/oder M«*m, Uegen d.e 
PhospWerlasunge. als sogela^.^ "schidt Hld«de- PhosphatiedSsungea v..^ 
Salpetersaure enlMtende Zusanmenseteungen gemU d« voriiegenden A»meld»»g smd 
ii^besonde^ zur Oberflaohenbehaudl^g von Zink und semen I^enmgea 

FluBsaure erf>altende Zusammensetzmigen insbesoide^ zur OberfUUihen- 
behandlmig von Almnimum und seinen Ugierungen geeignet sind. 

Die Menge an eingeseWer Silnre kann je nach AnwendungsgeWe. varii^en. Im 
.Bgemeinen «erd«. - Ms die KompoB^te E in den erftadungsgemMen 

1* w 0 9 200 e/1 bevorzugt 2 bis 100 g/1, der 
Zusammensetzungen enthalten ist - 0,2 bis /uu g/i, dcv e 

Komponente E eingesetzt. 
Komponente F 

Die erflndungsgemlflen Zusammenseteungen k8m»n neben oder ansteUe der 
Komponenteo D und/oder E mindestens einen «eitere. Korrosi««inhibi«. 
Geeignete Kotrosionsmhibitoiin rind SiljiSMK-arii^ Qiuj^feid.^ «»Butt^ 
BenzWazol. Aldehyden. Aminearboxylaten, Ami«.- mxd Nitophenole», AminoalkolK.len. 
Aminobenzinudazol. Aminoinudazolinen. AminotriazoU Benzimida»>l«.d.«.. Benzo- 
ttuazolen. Derivaten des Benzrtazols, Bor^stem mi. verscbiedenen Allamol^en 
™e beiapielswdse BorsSurediethanolaminesKr. CarixmsSuren mKl itaen Estern. 

, CUnoBnderi,..en, Dibenzylautfoxid. Dicarboo^uren und ibxen Estem, Diisobn.«.yl- 
,„„„d,^ Difluophosphons^. Fettaminen und FeasSureamiden, Guamdm- 
derivaten. H«nsU« und seinen Derivaten. Laurylpyridiniumohlorid, MaleinsSureamrden. 
Me^benzimidazol, N.2-Ett.ylhexyl-3-aminosulfopropionsSuxe. Phosphoniumsdzen. 
pM„I,to>amiden, Amiiv nnd Natiiom- neuttalislerten Phosphorsaureestem von Aikyl- 

, alkobolmsovriediesenPhosphorsa„reestemseIbs.,Pbospho«aureesternvo„Po.« 

taten nnd hier insbesondere von Polyeti.yle.«*J*ol. Pol,ett««m>inen, Sulfonimnsalzen, 
S^onsanen vrie beispielsweise M«hansnlfens««re. IHoeftem. Mohamstoftn, 
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muramdisulfiden. Zimtsaure und ihren Derivaten, aricphosphaten und -silikaten, Zirkon- 
phosphaten und -silikateii. 

Bevorzugt warden als weitere Korrosionsinhibitoren Butindiol und Benztriazol 
5 (insbesondere bei der Oberfiachenbehandlung von Ki^fer) dngesetzL 

Die Korrosionsinhibitoren werden - fells sie ttbeihaupt in den Zusannnensetzung^ 
eingesetzt werden - in einer Menge von im allgemeinen 0.01 bis 50 gA, bevorzugt 0,1 bis 
20 gA, besonders bevorzugt 1 bis 10 g/1 eingesetzt 

10 

Komponente G 

Nebm od« gegebene«611s ^tdle der genamten Komponenten ktoen des weitereu 
V«Wx„hmgm d.s Ce. Ni. CO. V. Fe, Zo. Z,. Ca. Mn. Mo, W, a u^J/ote Bi etoges^ 

,5 w«den.taallg™ebK=nffllmd=rerfind»ngsgmlBeEh«a.zd« 

Z„3„„„,e»sete«ng» zu so g»ten I^rrosi««sd»..eig.»«haiteo. daB der Zusatz de, 
genam-ten V=*ind«ng«n moh. is.. B«o^ sM die erfind^gsgemM^ 

Zusammense.z»,.g«> C^VD-ftei. Falls die genam.«n Vert»nd««en (Komporeate O) 
dem,och eingeseM v«rden. «etden bevom«!t Verbirdungen amgevvilhlt aus Fe. Zn, Zr 

» u,„i Ca -einge5SzL Die Minie dlesS-^^-^^^ 

Zusanunensetzm^en beWgt - fills diese Veri«Kl»ngm flbed.«,« vorUegen - »n 
allgemeinen 0,01 bis 100 gfl, bevorzugt 0,1 bis 50 g/l. besonders bevorzugt 1 b« 20 gfl. 



25 



30 



Komponente H 



Neb«. ein« oder n»taeren der auftefUhrteu Kon.ponen.en D bis G kitanea d.e 
rf^gen^Ben Zus^nmememmgen weitere Hilfs- und Zusatzstoffe enthaBen. 
Geeigoete Hilfe- und Znsatestoffe dnd un.er anderem Leitehigkeitspigmente oder 
leitaUge F01IS.O& z3. HsenphospUd, Vanadiumcarbid, TitamnWd, RnB, Grapta., 
MolybdtoHsulfid Oder mit Zinn Oder Antinum dotter«.s Bariumsulfe.. wota 
Eisenphosphid bevorz^ ist Solohe Lei«higkei.spign«nte oder leifflbige F<ms»» 
werdm den erfindungsgemMen Zusannnensetzungen zur Verbess««ng der Soh»e* 
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t-*. Plektrotauchlacken zugesetzL Des weiteren kohucu 

DieseHilfs-bzw Zusa^offe Uege. to aUg«n.in=n f«n verteilter Fom. vor, ih. 
Diese Hilts- dzw. bevorzugt 0,05 

Zusammensetzungen. 

und ihre Oxidationsprodukte. 

. • v t vnn ihrem Anwendungsbereich kSnnen die erfindungsgemSfieu 

PolyhamstoffdisprasioiiBi emhalten. 
" „ v^ndmeen. fie in den erfindvmgsgemaBm Zusammen- 

^ ^ ^.b™ Zasammensetzungen in Pulverlaoken eingesetzt, so 
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zusatzlich Polyvinylbutyral enlhalten. 

i> Abl^gigk^i. von der Zu^sCzung der «a.^g«n»Ben 

Zn^emczongen die Ko„>ponca.e A «>on» dice in aUe. An««|d«»^ 

zu. Behanaung von Me.aUob«fU>ohen. in.bcsond«e in «,W>en Anwendungen^m 6^ 
die Ko^sion von MemUoberflM^en ein Problem darken Icann. en^w«den. 
Solche An«endungen sind beispiels«eise EnU^lo^g. M^aUbeizen. Etettropoh^n. 

Entgra-en. cheousche und eleteochemis.be Metallabseheidnng msbesonde^ 
von Cu. Ni Pd, Zn. Co. Mn. Fe, Mg. Sn, Pb. Bi. Ag. An nnd ihren Ugierungen). 
K„,„„3i„,^Ud*ndung Onsbesondere No-Kinse-KonversionssehicWbildung, ^ 
Verfthren nut veningerter Anzaia von SpOioperaaonen. beispielsweise 
S>M und Ataninium), Ko^sionasehulz (inabesonde» auf Kupfer, etwa be. der 
Leiterptaaenheratellung, und auf sm. Schnueren und Fetten O^^J^ ^ 
K3Hl»nung,. Dabei cn^pricW die AT. der A^mcation ObUehen Med^od^ 

mi, der ErgSnzung. daB die erflndungagemlBen Zusammenset^en gememaam nut to 
aie entspreobende Anv«ndung teohniseh mohen w«teren Komponen^ emges^ 
we^n Oder daB sie in zusStzUchen Behandlung,scbri««r mi. dem Me«l m Kon.a« 
gebracb. v,erfen. vrie beiJpiila^Sjiehei Tiuaii.-I^^ EleidK-lackreren 
U Verwendung geei^eter Formulierungen d« erfindungagem<lBen korr<«.ons- 
iuhiHerenden Zusammensetzungen «e Wsungen. EmuWonen. D«pera.onen, 
Suspensionen oder Aerosole, 

S Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Axuneld^g sind Zusannner^^ea ^ 
MetallabscheidungenthaltendnebeadenKon>ponentenA.Bundgegeben^ 

i) rxrindestenseinMetaUoxidnnd/odecMetaUsalzalsKomponentel, 

j) gegebenenfellsmindestenseinenKomplexbUdneralsKomponenteJ, 

, • o8,«« «il*.r ein AlkaU- odet ErdalkalimetaUsalz der 

10 k) gegebenenfells mindestens erne SSiire oder em Aucau oacr 

entsprechenden SSure als Komponente K, und 
1) gegebenenfellsweitete Additive als Komponente L. 
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von od« Metallegl^ung^ «tf U^- odcr K«m«o«bbcrflad«.. Gee.g.ete 

MctaUob«flachenwurdenl«mtevorstete»dg««mntDteAt«oh«<hmgvo^ 
McMlegierungen auf K«nststo»berf«U*ea erfblgt bevorzag. bei der H«stelhu.g voa 
Leiterplatten. Die Abscheidung erfolgt bevorzug. in ««m ch»msd.« oder 

elektrochemischen Verfahren. 



10 Komponente I 

Geeignete MeWloxide ode, Met^alze sind die Oxide oder Salze von M^«. 

aus der Gruppe be,«*eod Zo, K. Cu, Au. Pd. Sn. Co, Mn. Fe. Mg, Pb. B, 
„„d Ag. Di« Mesne kSoBcn dabei in Form des eingesetzten Me^lls Oder - bex 
.5 verscUede«rMe«Ue.inFonnvonI.gier«.g=nde,gena™.enMeUlle»n.erem^^^^ 
Oder nut anderen MetaU™. abgeschieden «erden. Bevorz^gte begierm>gen smd CuZn. 
CuSn, cm, SnPb. SnAgBiCu. SnAgCu. SnBi, SnAg, SnCu, NiPd, ZnFe. 2^i, ZnCo 
ZoM.. Die ge^nn^n Be-andttil. der Legierungen k5n.«n in bebebrgen 
KonzeoiraHonen in der Legienmg entt«l«n aeir. Be««dera bevorzag. v«rden Zo. Or md 
«, Ni ^.v^V uSer^ien -di^- MSaHe' -ih uateren^nder 
abgescbieden. Bei der Abscheidung von Me.aUen oder Metellegierungen aof 
Kuns^toffobcrfliichen ™d Ni und O. be^nders bevo^gt Neben dem Emsa.z ala 
MeMloxid kSnnen die Me«01e als MeUOlsalze auagewttH ana den en.sprccbenden 
Sdftten. snlfonsnuresalzen, Cbloriden. Caibom^en. Sulfimaten, Flnoroborattn. Cyamdm 
25 und Acetateneingesetztwerden. 

Die Konze.*aaon der MeUlUonen in den erfindungsgemaBen Zusanmrensetzungen betrag. 
in, allgemdnen 0.01 bia 100 gfl, bevorzugt 0.1 bis 50 gfl. beaonders bevorzug. 2 b^ 20 gfl, 
bezogen auf die Menge des eingesetzten Metalls. 
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Komponente J 

Die e«Bndung.gemaB«. Z«.«.seteung«> kBmen g.g*««oftBs ^ 
Komplexbttdner entt>al,«>. Geeig.^ Kompl^biKtoer stod .B. Ea.ylemltointetae».g- 
^ (EDTA), Ethylendiarfn (ED). Zitto.«nstae so»ie S.l«= de, ge««mte. 

Verbindungen. 



Komponente K 



Die erfindungsgemSflea Zusaxmnensetzungen k5rmen gegebenenfalls des wexteren 
nundestens cine Saure oder ein AlkaH- oder ErdalkalimetaUsalz der entsprecheaden SSure 
bevo.zugtausge^tausderGruppebesteWausHN03,H.SO.H3PO.^^^^^^^ 
md Essigsaure enlhalten. Die SEure vnrd im allgemeinea in einer Menge von 0,5 bxs 700 
g/1, bevorzugt 5 bis 200 g/l eingesetzt 



Komponente L 



20 



25 



30 



Neben den genann«n Kon.pon«.ten k8n.«n die e*«lm>gsgem.Bea Zus^etz^- 
weitere Additive e»Mteo. die je B<«* A™eadm««««fc abzuscheide»iem M^. 
Zielseuung md angewaodten. Verfehren uo^edlich sein Add^ 
dnd l-(2-Vinylpyridimum>2-ethybul&betain, l,l.Dimeftyl-2-P«>Pi«yH-«»>^ l-Pjn- 
dimum-Z-ed^ylsulfobetain. l.PyridiMu«-2-hydxoxy-3-propyb»m,b<*ai». l-Pyridim^-3- 
p^yi^lfebetaiB, 2^'-Dichlordie4ylemer, 2.5-Di™efl.yl.3.he>dn-2>diol^ 2-8^- .4- 
L 2-B«in-1.4^clefl.oxyla, 2.Bud,.1.4^<.lproiK.xyla, 3<2.Bc«zoft»zolyl1iuo>l- 
p™„,uK»*»-N^S.l^ 3.3'-Ditluo-biKl-propansalfo«stoe)-Na-Salz, 3.KAn»l«. 
i^^yD-a^olH-p^panadaos^. 3-l»yia«ino>— etyQduo-1-p.c. 
^^,^V<^ 3-tEthoxy.«hioxomethyl]thio.l-propansul&nsa»e-K-Salz, 3- 
Chlor.2-hyd»xy-l-prop»»al*ms«l»»-Na-S..z. 3.He>dn.2.5-diol. S-Mercapto-l-prop^- 
„M^l^^-S>>^ 4.4.Dihyd«,xydipheayls»libn, 4-Metl>oxybenzaldehyd. Aldehyde. 
A]kylpheaylpolyefl.yle«.rid»dibpr»yle«.er.K-Sfe AIkylpoly«hylenoxidsulfcprop^- 
eter-K-Sate me beiapielsweisc ™dceyl/P««adeoylpolyethylen<«ids«Ifoproylefl.er-K- 
Sab AUylsulfenaate-Na-^ AxoidosolfensSme. Ar»in- und Natdum- neut^taerte 
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Be„^,p^dto-3.a*,xy.a, Bispheno, A. Bo.*r»s.» »t ve^otae^ 
!Z>.»i.rl WspielsweUe Bo^e««™— C«*<»^ J- ^ 

^..^ Copolymere .u. Wdazo. und EpicMorhydrin. Copolymer, aus I»ud.^^ 
t^Bn jEpichlorbyd* Copolyn,«e aus ^^.^lS<Sn^^^^ 
Llff^d l.l.^is.p.Mo««^l. Copoly^e. a. .-Bu.y« Ac^M^ 
S„»l. Dibeozylaulfcxid. DicaAons^ »nd il^ Es.er. Die*y.en«,a»a^s.^ 

^««oph„apbona^.Efl,,.anado.^^^ 

aavon abgcleitete Salze. E^ylglyctadiessig^ «nd davoa abgel««e Sa,^. 

olidiMeriva-e, Han^ff »«i aei« D«iv..e. HydroKye«xyta^-S-- 
aavon abgeleHete Sate Wda«,l. bopn,pylanudosu.f— 
isopropyla^dosulfonylchlorid. I^yri^W-*y'anm«»i'-Med.o^ 
LamylpyridimumcUorid, Male«.*«>am.de, M«c^ 

Me*y.amidosdfcn*.e. N,N,W-Te..aUs(2.h,dro:^yl)^^=— 

^ N.2.E«-3-a.ninosu.fopK.pio-.^. N.Anylpyrid«.^M<m^ ^ 

Med^UylpyridimumeModd. or4.o^o*e.^dchyd, Phosphom^-sate m«l^ 
a^de. Po.ye«>«a^. Polyed>y.e^=. j;^^^ 

alcohol, ftopargylalkoholethoxyla.. P»par^lan=oholpn.poxyU, ^^"^^ 

Qu^ls Polyvinylinudazol, Red=tioosp»duk, 2.B»tin-l,4-d.ol «nd Ep-d^or- 

aus 2.Bu«.-1.4^ol ^ P»pa^-n, ReaWonap^lul. ^ 
. ^ ™. Prepay R«kdonsp«Kh^ von Alkyl^xyla^p^P^^^^ 
P.pao3^.on.Kea.=«ons^^v«>Polyetbyle^»..P«^-^ 
jB-NaphflK>l-.d»>xyla^P~poxyla. nd. P»pam„«on. R«ordneUK«yla. Saeohanx. B- 
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Piowlenoxids. beispielsweise Pluromc-Marken der F<l BAbh Am is 
III,,^. -nd sta^he Copol^e. de. Bthylcnoxid uod P«.py.e»o»ds. 
,0 tobesonde«m.Molekulargewioh«nimBe«ich 100 - 2000 g/mol. 

^ Ob eh» d^^^hemisob. oder Absoheld»ng du«=bgeM^ -d. ^ 

«vo.Mebdl.vond«M..aUoberfi^sa™v»de»gev*^ 



Verfahren zur 



Behandlmg eimr Metall- oder KunststoffoberfUiche 



20 



Bin ^ Oegensta^ d. vorUegenden A^meldung is. ein VerfiO^ - 

^ Metailoberfl^be, wobei die Me^Uoberf.^ -mt cinem Polymer (Kompone,* A) m 

Kontakt gebracht wird, aufgebaut aus: 

dem Strukturelement (1) 



.1 



25 (1) - - 

^„,i„des.easdr«S.nia«relem««enausg^^ 




(2) 
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.OM 



(3) 



(4) 



20 




und/oder 




X 



und/oder 



und/oder 



1 



(5) 
worin 

inStrukturelement(l) 

R. Wa^ff. ein Alkyl-, Cycloalkyl-. AryK A«>lkyl. oder Alkarykes, m« «emger als 
31 KO^fM^ ist, d« gegeb«»=fills mit Alkybcstea o*. hetero.«»nhalngen 
G^, bevorzugt CUoro-, Hydroxy- oder Anm.ogn^ ^ub^ert sein kam. od« 
duroh Heteroa«>me, bevorzugt Stickstoff oder Sa»ers«.ffi unterbrocha. s«n kann oder 
DoppelbMungen enUrften kann; bevorzugt ist K Wa«ersto£f oder C^Alkyt C,^ 
Hydroxyalkyl, Cw-Aminoalkyl oder CMo-Aryl, 

in Stnikturelement (3) , . , . 

R» und R" beUebige Reste nut einem Molekulargevricht von < 200 gtaol bedeuten. 
bevorzugt unabhtoglg voneinander Wasserstoff, Alky.-, Cyoloalkyl-. Aryl-, Aralkyl- oder 
Alkaryheste. b«ondm bevorzugt Wasserstoff oder C,^-AJkyl- oder C„<rArylreste, 
in Struktorelement (?), (3) and (4) 

M jewdls unahhangig vondnandet Wasserstoff oder ein Ration, bevorzugt em 
A]kdin,«ankHaon. besonders bevorzugt ein Natrium, oder KaUumion bedeutet. oder eur 
zwei- Oder mebrwertiges Ration, bevorzugt On Erdalkalimetallkation oder Zn, Zr. Cr, Mn, 
Fe. Co. Ni, Cu. Al. Ce, V. besonders bevoougt Magnesiun,, Caloium, Zink Oder Mangan, 

wean gentlgend zu kompensierende negative Ladungen vorbanden sind, 

und 

in Strukturelement (5) 
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R W.»«sto« ein AJkyl-. Cycl<«lkyl-. A^K Axalkyl- oder Ayk.ryi.^ 
dergegeben«.&ns mit Attybesten oder hete«>atomhalttgen Qmpfm, bevorzugt CMoio-, 
Hydroxy- oder Arninogruppen, substituiert sein ta. oder durch Hetero.toB«, bevo.^ 
Stietotoff Oder Sm^«. ™terh,od»n sein kan« l»vorzagt M R W.s*r«off oder C,^ 
Alkyl, Ci^-Hydroxyaliyl, CM-Amtooalkyl oder CVurAiyl. 

Dieses Polymer sowie bevorzugte AmfOhrungsfcrmen des Polymers »od ge«gnete 
He^Uangsverftteen sW be.ei« vorstehend er«« (slehe Kompo,«^ A). Gee.g«*^ 

Me^UoberfUohea sowie bevo,zug.e Ausfflhnmgsformen der Me«Jlober£Bchea smd 

ebenfalls vorstehend erwShnt. 

Geeig^te VerfiO^en stad Z.B. Eattaekong. Me.allbeizen. Ele«ropoUeren. chemtaches 
ehemisebe ™J eleteochemMie MeUUlabsoheidung, Koaversion^cht- 
bUdung (insbesor-lere No-Rinse-Kon^rsionssohicKbildung). Korrosionsschulz (msbe- 
sond«e »«£ Kupfer, e«« bei der Leite.pla««a»rs«Uung, »rd auf SMJ). Sohmieren umi 
Fettea (insbesondere bei der Kaltumfomung). 

Das Polymer fc^uidemerMungsgemaBeaVerfihreaml^ Emulsion. S„^ 
Oder Aerosol vortiegen. Bevorzogt Uegt das Polymer (Kompooente A) ia emer der 
vorstehend genannlen erfindungsgemaBen Zusammenselzongeii vor. 

Die Art der Applikation entsprioltt teohmscb .toUeben Metadea mi. der Ergtaznng, d^ 
die erfindungsgemafi eingesetzten Polymere (Komponente A) gemeinsam mrt ftr die 
„^ende Anwendm* technisch abUchen «eiteren Komponenten einges^ «erd^ 
, Oder daB .ie in z„s«diehen Behandl^sohritten mit dem MetaU in Kontal* gebr»>ht 
^rfen. »ie beispielsweise Sprdhen, Tauchen, UcHeren oder Elektrolaclderen unter 
Verwendung geagnetH FormuUerungen der Polymere. 

to einer bevo.zug.en Ansffltaungslbon des erfindungsgemiUJen Verfehrens wird eine 
,. MetaUob^fUche mit einer Zusammensetznng in Kontaktgebracht. die die Komt^^^ 
A B und gegebenenftlls C aufweist, Oder mit einer Zusammeos^zong, die neben den 

Komponenten A, B und gegebenenftlls C als «ei.e« Komponenten die Kompon^ 
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u^odcr E «d/od« F ..^oder G »nd/oder H Oe^goCe Kon*o-"» « Ws H 

^ vorsteh^a aofgemhrt In di«« 1«v<»z„g^ Amfflhn^nn de, crfindun^ 

Posphaaerung MetaUo^ vo^geoonuoe. O^ignete V«««„.sd^ »d 
Vonichtungen zur Passivienmg, tasies»nde» Phosphatier^g tew. Be^ von 
MetaUoberfUohen sind dem Fachmaim bekamH. 

dlg^ein^n erfolgt die Behandlnng der MetaUoberf«ch=n, 
Passivienn^ besonder. bevorzugt erne Phsophafle^ng oder Bei^ durch 
eine. auf die Me^UoberfUcha ode, T«K=han ^ 

Me^Uoberflach. in eine erfiad^ngsgemiBe Zu^eose^mg. in Abh!ing.glce.t «-n der 
Zahl, GrfiBe und Form der zu behandelnden Teile. 

W„d dne Phosphafienn^ von MeUdiWlndem durchgeflW, - Mnnen die 
eritatogsgemiUie. Z„a»nnense.zungen end^W Phosphorsiure als Ko,nponen,a 

die erfind»^gen>Uie Phosph«le— Bang auf ^ MeUOiband anf- 
gebraoht™rf«ndobneSpmengettoctae.w>rd.^beidcheinPol5™^ 



20 



Bin »ei«rer Gegen.«nd der vorUegenden i»t ein Verfibrcn nn,fissend die 

n^bene^aUs Reini^ d« Metalloberilacl. zar En*™ng von Olen, Fe«en and 
Schmutz, 



25 b) gegebenenfallsWaschenmitWasser, 

c) gegebenenMls Pickling, um Rest oder andere Oxide zu entfemen. gegebenen^ m 
Anv^senheit des erfindungsgemSB eingeselzten Polymers (EComponente A), 

d) gPgebenenfallsWascheamitWasser, 

a) LLdlung der M.«loberilW» in Anwesenhei. dea erfindnngsgemaB emgese«en 

30 Polymers O&omponente A), 

f) gegebenenfellsWaschenmitWasser, 
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g) 



eingesetzten Polymers (Komponente A). 

« , . cf^u^** Vann dabei eine Passivierung, 
Die Behandlung der MetaUoberfiache in Schntt e) kam daoei 

^ ae. Me..U eine Sohu,zs<=H* ein FUm Oder =i« Mp^gm^ong 
SeW«e)einePhosphatie™gd„r.hgef01.r,>s.eineN.chbd^»ngder^^ 

in Sdttitt g) mit passiviaendea ZusSlzen oSglich. 

0 Das Waschen nut Wasse, erfolg. ^ einzelnen Vecfitaens»hri«e. »m ^ 

^g-ng d« den iev^Us folgenden ScW« erfo^Ue^ 
^^Linden.vod^egansenenSe,^«einge.e«e„I..ung»ver^_ 

das heiBt, <to. die S<Wtte b), d) ^ 

" Oie Sctette des Reinigens (Scb*t a)) nnd der Behandlung de, ^ 
^r^eitdese^dnngsgen^eingeseMe^Pol^e^™^^^^^ 

.c V, •« .^S kannen auch in einem Schritt ausgefOhrt werden, d.h. nut erner 
;ir:rrnrr::e.en Ke.^-^. an. die eHindnngsgen^ 

20 Zusammensetzung enthalt 

toAnschlnBandieVe^«^1ni«ea)bisg)kanndie^«aUcberiU^ 
ImAnscmuBdn ^„iot eheofeUs nach dem Fachmann bekannten 

versehen Wen. Die Laclaerung erfolgt ebenfeUs nacn 

Verfahien. 

" Eine «ei«e beve^g-e Ansftb^ngsfonn der vcUegenden Ann^eldu^ ^ ^ 
Verfttaea z« Absc*eid»ng von MetaUen oder Me.aUeg.enn«en anf «^ 

^Z^^ ^ die Me-anoberf^cbe ^ e.e. — ^^"^ 
«iM. die die Kon,pone„.e„ A. B nnd gegebe«n«.s C en^al. ^ 

^ die zosteUd. zn den K<mponen«n A, B md gegebenenfalls C als 
30 zusanmrensetzong. d.e gegebenenfidU J. g^ebenenMs K nnd 

weitere Komponenten die Komponenten i, gcg 
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gegebenenfells L enti^t Ged^ete Komponeaten A, B, C. I. J, K. L sind bereits 
vorstehend erwahnt 

Eta weiter. Ausfltaungsfenn d= vodieg»d«. Axm«Mung ^ cin V«fth«n »r 
Al»cheiduag von Me^en oder MetalKgi^ungm arf ^ Ku,«teto£lbl«rfWche. wobe. 
die K^^offobetfliiche nut einem Pol:^« (Komponentc A) in K«ntakt g*raoht wrd. 
aufgebaut aus 



dem Struktuxelement (1) 



(1) 



und mindestens 



drei Struktoelementea ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 



OM 



(2) 



5 (3) 





iind/oder 



o 

0=S-OM 




(4) 

(5) ' 
worin 

in Strukturelemeiit (1) 



und/oder 




und/oder 



I 
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R' 



Wasserstoff. ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aialkyl- oder Alkarylrest mit wemger 
als 31 Kohlenstoffetomea ist. der gegebenenfeUs mit Alkylresten oder 
heteroatomhaltigea Qruppeo, bevorzugt Chloro-. Hydroxy- oder Aminogruppen, 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome, bevorzugt Stickstofif oder 
Sauerstoff, unterbrochea sein kami oder Doppelbindungen enUialten kaim; 
bevorzugt ist R' Wasserstofif oder d^-Alkyl. Ci^-Hydroxyalkyl, Ci^-Aminoalkyl 
oder Ce-io-Aryl, 
in Strukturelement (3) 

R" und R- beUebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol bedeuten, 
bevorzugt unabhangig voneinander Wasserstoff, Alkyl-, Cycloalkyl-. Axyl-, 
Aralkyl- oder Alkarylreste, besonders bevorzugt Wasserstoff oder Ci^- 
Alkyl- Oder Ce-io-Arykeste, 

in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhangig vondnander Wasserstoff oder ein Kation, bevorzugt em 
Alkalimetallkation. besonders bevorzugt ein Natrium- oder Kaliumion bedeutet, 
Oder ein zwei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt ein Erdalkalimetallkation oder 
Zn, Zr. Cr, Mn. Fe. Co. Ni. Cu, Al. Ce. V. besonders bevorzugt Magnesium, 
Calcium, Zink oder Mangan, Mremi geniigend zu kompensierende negative 
Ladiingen vorhanden sind, 

und 

in Strukturelement (5) 

R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfalls mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen. bevorzugt 
Chloro-, Hydroxy- oder Aminogruppen, substituiert sein kami oder durch 
Heteroatome, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff. unterbrochen sein kam^ 
bevorzugt ist R Wasserstoff oder Ci^-Alkyl, Ci^-Hydroxyalkyl, Cx^-Aminoalkyl 
oder Ce-io-AiyL 

Bevorzugt wird die Kunststoffoberflache in dem erfindungsgemaBen Verfahren mit einer 
Zusammensetzung in Kontakt gebracht ^d, die die Komponenten A, B und 
gegebenenfells C enthait, oder mit einer Zusammensetzung, die zusaizhch zu den 
Komponenten A. B und gegebenenfells C als wdtere Komponenten die Komponenten I, 
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gegebeaenfeUs J. gegebenenfalls K imd gegebeaenfells L enthSlt Geeigaete Komponenten 
A, B, C, I, J, K, L sind bereits voistdiend erwahnt 



Eine Abscheidung von MetaUen Oder MetaUegierungen auf einer Kunststoffoberflfiche 
wird im allgemeinen bei einer Kunststof&netamsierung insbesondere bei der HersteUimg 
von Leiterplatten durchgefOhrt. 



Die Abscheidung von MetaUen oder MetaUegierungen auf MetaU- oder 
Kunststoffoberfiachen erfolgt in den erfindungsgemSBen Verfahren in einer besonders 
bevorzugten AusfOhrungsform jeweils chemisch oder elektrochemisch. Seiche Verfahren 
sind dem Fachmann bekannt Besonders bevorzugt erfolgt in dem erfindungsgemSBen 
Verfahren eine chemische oder elektrochemische Goldabscheidung, chemische oder 
elektrochemische Kupferabscheidung. chemische oder elektrochemische 
Nickelabscheidung, chemische PaUadimnabscheidung, elektrochemische Zinkabscheidung, 
elektrochemische Zinnabscheidung. Die genannten Verfahren schUeBen neben der 
Abscheidung der genannten Metalle auch deren Legienmgen mit anderen Elementen ein; 
dabei sind besonders bevoizugt CuZn, CuSn, CuNi. SnPb, SnAgBiCu. SnAgCu, SnBi, 
SnAg, SnCu, NiPd, ZnFe, ZnNi, ZnCo, ZnMn, wobei die genannten Bestandteile der 
Legi^g in beliebiger Konzentration in der Legierung enthalten sein kSnnen. 
ErfindungsgemaB sind auch . Verfahren, bei denen leitMiige Polymere abgeschieden 
werden, wobei diese im weitesten Sinn als Metalle angesehen werden. Ein derartiges 
leitShiges Polymer ist Polypyrrol. 



Weitere AusfDhrungsformen des erfindungsgemSBen Verfahrens sind z.B. Reinigungs-, 
Atz-, GlftDZ- und Picklmgverfehren, bei denen neben dem erfindungsgemSBen Einsatz der 
Komponente A gleichzeitig SSuien, Oxidationsmittel und Korrosionsinhibitoren sowie 
gel5ste MetaUsalze eingesetzt werden, sowie Verfehren zur HersteUung von Leiterplatten 
bei denen Zusammensetzungen enlhaltend die Komponente A sowohl bei der 
MetaUisierung der Leiterplatte einschUeBUch der darin enthaltenen Bohrungen wie auch 
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enmaltend die Komponerte A dn«s*s bei der OberflM.c.*eb»dl^g von auf 

der Leiterplatte vorUegende« MetaUeo eingese« ,™rden. etwa dem M des 
Kormslo-^hutzes oder bei der Vcrbessera.* der l^it^ «ie a»oh in Verfitaen, be. 
deaen nioht leitende OberflWiea !m Rahmen der M«.lld»d»idung nut d«. 
erfindungsgemW eingeseMen Zn^nmenset^gen enttalte«d die Kon,«nea.e A 
beh»«lelt werden. et™ nrit dem Ziel der Durchkontaktierung von Leherpl^ 

Keben dem EtasaK des erfind.mg.gemaB eingesetaen Polymers (Komponente A) in den 
Verfiinen, insbesondere zum Beizen bzw. Passivieren. insb«onde,e 
PhosphaaerenvmMetaUoberMcben Oder ^.rAbscheidung von MetallenanfMeWl-oder 

E™ts«>ffi.b.rMchen ist es mSgUeh. die erfindungsgem^ eingesetzten Polymere 
(Komponente A) OberaB dort m^useaen, v«, KoTOSionssehatz erwi^ 

Ein weite«r Oegenstand der vorUegenden Am^ldung ist die Verwendung von Polymer«r 

(Komponente A) aufgebaut aus 



dem Strukturelement (1) 

T 

(1) 

und miiuiestens drei Strukturelemerxten ausgewahlt aus der Gr^^ 
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(4) 

(5) i ' md/oder ' ' und/oder 

worin 

in Strukturelement (1) 
5 R- Wasserstoff;einAlkyl-,Cycloalkyl-,Aryl-,Aralkyl-oderAlkaryke^ 

als 31 Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkykesten oder 
heteroatomhaltigen Qrupp^ bevorzugt Chloro-, Hydroxy- oder Aminogmppen, 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome, bevorzugt Stickstoff oder 
Sauerstol^ unterbrochen sein kann oder Doppelbindungen enthalten kann; 
10 bevorzugt ist R Wasserstoff oder Ci^-Alkyl. Ci^-Hydroxyalkyl. Ci^-Aminoalkyl 

Oder C6-io-Aryl, 
in Strukturelement (3) 

R' und R" beliebige Reste nrit einem Molekularge>Aicht von < 200 g/mol bedeuten, 
bevorzugt unabMngig vondnander Wasserstoft; Alkyi-, Cycloalkyl-. Aryl-. 
j5 Aralkyl- oder Alkarykeste, besonders bevorzugt Wasserstoff oder Ci^- 

Alkyl- oder Ce-io-Arykeste, 
in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweUs unabhSngig vonemander Wasserstoff oder em Ration, bevorzugt em 
Alkalimetallkation, besonders bevorzugt em Natrium oder Kaliumion bedeutet, 
20 Oder em zwei- oder mehrwertiges Ration, bevorzugt ein Erdalkalimetallkation oder 

Zn. Zr. Cr. Mn, Fe, Co. Ni. Cu, Al, Ce, V, besonders bevorzugt Magnesimn, 
Calcium. Zink oder Mangan. wemi geniigend zu kompensierende negative 
Ladungen vorhanden sind, 

tind 

25 in Strukturelement (5) 
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R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-. Aralkyl- od€r Alkarylrest, der 

gegebenenfaUs mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen, bevorzugt Chloio-, 
Hydroxy- oder Anxinogruppen. substituiert sdn kami oder durch Heteroatome, bevorzugt 
Stickstoff Oder Sauerstoff, mterbrochen seiii kanm bevorzugt ist R Wasserstoff oder Ci^- 
Alkyl, Ci^-Hydroxyalkyl, Ci-e-Aminoalkyl oder Ce-irAryl, 

zur Behandlung von Metall. Bevorzugt werden die Polymere (Komponente A) zur 
Korrosionsinhibierung von MetaUoberflSchen eingesetzt. 

Bevorzugt eingesetzte Polymere sowie geeignete MetaUoberflSchen und geeignete 
Verfebren zur Korrosionsinhibierung bzw. Verfahren, in denen die genannten Polymere 
verwendet werden kOnnen, wurden bereits vorstehend genannt. 

Eine weitere bevorzugte Verwendung betriffl die Verwendmg von Polymeren aufgebaut 



aus 



dem Slxukturelement (1) 

X 

(1) " ^- 

und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus d^ <3iaIpp^^te-Eend- 



aus 



(2) 





OM 




(3) ' und/oder 
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(4) 




.1 



1 



(5) •• ' und/oder ' und/oder 

worin 

in Strukturelement (1) 

R' Wasserstoff, ein Alkyl-, CycloalkyK Aryl-. AraUsyl- oder Alkarylrest mit weniger 
als 31 Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkykesten oder 
hetetoatomhaltigen Gmppen, bevorzugt Chloro-, Hydroxy- oder Aminogmppen, 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome, bevorzugt Stickstoff oder 
Sauerstoff, tinterbrochen sein kann oder Doppelbindungen enthalten kann; 
bevorzugt ist R' WasserstoflF oder Cw-Alkyl, Ci^-Hydroxyalkyl. Ci^-Aminoalkyl 
oder C6-io-Aiyl, 

in Strukturelement (3) 

R" und R'" beUebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol bedeuten, 
bevorzugt unabhSngig voneinmdef WasserstoftAikyK Gycloalkyl-, Aryl-r- 
Aralkyl- oder Alkarylreste, besonders bevorzugt Wasserstoff oder Ci-6- 
Alkyl- oder Ce-io-Arykeste, 

in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhangig voneinander Wasserstoff oder ein Ration, bevorzugt ein 
Alkalimetallkation, besonders bevorzugt ein Natrium oder Kaliumion bedeutet, 
Oder ein zwei- oder mehrwertiges Ration, bevorzugt ein Erdalkalimetallkation oder 
Zn, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Al, Ce, V, besonders bevorzugt Magnesium, 
Calcium, Zink oder Mangan, wenn geniigend zu kompensierende negative 
Ladungen vorhanden sind, 

und 

in Strukturelement (5) 
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R Wasserstofl^ ein Alkyl-. Cycloalkyl-. Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfeUs mit Alkylresten oder hetetoatomhaltigen CSruppen, bevorzugt Chloio-, 
Hydroxy- oder Aminogruppen, substituiert sein kann oder duich Heteroatome, bevorzugt 
Stickstoff Oder Sauerstoflf, unterbrochen sein kann; bevorzugt ist R Wasserstoff oder Cw 
Alkyl, Ci.6-Hydroxyalkyl, Ci^-Aminoalkyl oder Ce-io-Aryl, 

zur Abscheidung von Metallen oder MetaUegierungen auf einer Kunststoffoberflache. 



Die nachfolgenden Beispiele erlautem die Erfindung zusatzUch. 



Beispiele 

Herstellupg von Polv meren P 

Folgende Polymere wurden nach technisch tibUcher Mefhode nach dem unten 
beschriebenen Syntheseschemahergestellt: 





HO' 
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Korrosionsinhibierende Wirkung von der erfindiingsgemSfi eingesetzten Polymere 
auf StaU 

Pri^fmethode 

Gravimetrische Ennittlimg der Konosionsrate als Masseverlust: Eleldrolyt: 0,03 M-NaCl 
in VE- (voU entsalztem) Wasser, mit KOH auf pH 10 eingesteUt, Dosierung der 
PrOfsubstanz im Elektrolyt 2% Wirkstoff, PrOftmg bei Raumtemperatur. 7 Tage. Standards: 
Korrosionstest ohne PrOfsubstanz und Korrosionstest mit Karantin PAT (1%). 

Ereebnis 

Alle geprOften Substanzen wirken koirosionsinhibierend. Hinsichtlich der 
Inhibierungswirkung ist kein eindeutiger Unterschied zwischen Brenzkatechin-haltigen 
und Brenzkatechin-freien WirkstofEen zu eikennen (siehe nachfolgende Tabelle 2). 
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Die Polymere werden in folgenden FoimuUerungen zur MetaUbehandlung nach technisch 
tiblichen Ver&hr^ eingesetzt 



5 Beispiele B1-B4 

Stahlbleche, die mit Zink galvanisch beschichtet sind, werden durch 60 sec Tauchen bei 
50°C mit folgenden Fonnulierungen behandelt: 





Beispiel Bl 


Beispiel B2 


Beispiel B3 


Beispiel B4 


Polymer 1 


60 


60 






Polymer 2 






50 




Polymer 3 








40 


MgCla 


8.5 








Na-acetat 


45 


8,5 






Na-fonniat 


80 


64 






Salpeters9ure 65% 




40mL/L 






H2SO4 






5.5 




H3PO4 






16 




NaNOs 








50 


AmeisensSure 








75 


Essigsame 








16 



Die Zahlen in der Tabelle bezeichnen die Konzentration des jeweiUgen Stoffe in Wasser in 
1 0 g/L, wenn nicht anders angegeben. 



15 



Beispiel B5-B8 

Analog zu B1-B4. jedoch mit Stahlblechen, die mit ZnFe (10 Gew.% Fe-Anteil) 
galvanisch beschichtet sind. 

Beispiel B9 

Aluminiumblech wird bei einer Siromdichte von 15 A/dm^ und 100°C in einer L5sung 
folgender Zusammensetzung anodisiert: 



s 



WO03/056061 ^ :T/EP02/14784 

-50- 

H3PO4 70 Gew.%, H2SO4 10 Gew.%, HNO3 4 Gew.%, Borsaure 0.5 Gew.%, NH5F2 16 
Gew.%, Polymer 4 9.5 Gew.%. 

BeispielBlG 

GuBeisen wird 15 s bei Raumtemperatur in eine Lfisung getaucht bestehend aus 10% 
H2SO4 und 30 Gew.% des Polymer 5. 



BeispielBll 

100 g einer Polymerdispersion (30% Feststoffgehalt bestehend aus einem Copolymer der 
10 Zusammensetzung 47 Gew.% n-Butylacrylat, 50 Gew.% Styrol, 3 Gew.% AayMure) 
werden mit 100 g Wasser xmdlg des Polymer 10 gemischt und zum Ladderen eines 
verzinkten und mit HNO3 (0.05 Gew.%) passivierten StaHblechs verwendet. 
Beis piel B12: Elektrochemisch p' ZinVlegieninpsabscheidung 

Zur elektrochemischen Abscheidung einer Legierungsschicht aus Zink und eines weiteren 
15 Metalls M bei 40°C und einer Stromdichte von 1.5 A/dm^ werden galvanische BMder 
folgender Zusammensetzung eingesetzt. 

10 g/L ZSnk, als Zinkoxid 
2 g/L MetaU M, als Sulfat 
100 g/L Natriumhydroxid 
I(y 15 g/L- cafljbxj^et&yliertes myefhy^ 

5 g/L Polyethylenimin Lugalvan G20 der Fa. BASF AktiengeseUschaft, 

Ludwigshafen/Rh. 
5 g/L Polymer 7 

1 g/L Pyridinivimpropylsulfobetain 
25 Das MetaU M ist wahlweise Kobalt, Eisen, Nickel oder Mangan. 

Anwendunestests Bl-Bll 

Die Produkte der Beispiele Bl bis Bll werden im Salzsprtlhtest geprOft und weisen 
Standzeiten auf, die 5-30% hSher Uegen, als bei vergleichbaren Verfahren, in denen die 
erfindungsgemSB eingesetzten Polymere nicht zur Anwendung kommen. 



30 
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Patentansprilche 

Zusammensetzung zur Behandlung von MetaUoberflMchen enthaltend 

a) mindestens ein Polymer als Komponente A aufgebaut aus dem 
Strukturelement (1) 

I 

(1) " 

und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gruppe 
bestehend aus 
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worin 

in Strukturelement (1) 

R' Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder 
Alkaryliest mit weniger als 31 Kohlenstofifatomen ist, der 
gegebenenfells mit Alkyliesten oder heteroatomhaltigen Gruppen 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome unterbrochen sein 
kann oder Doppelbindungen enthalten kann; 

in Strukturelement (3) 

R"undR"' beliebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 

g/mol bedeuten, 
in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhah^g voneinander Wasserstofif oder ein Kation, 
und 

in Strukturelement (S) 
R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfells mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome unterbrochen sein kann; 

- -1^ ---Wassef-odaf- eiH-attdefes^ I^ das "g^lpef isi;"' das" Porjmief- 

(Komponente A) zu I6sen, zu dispergieren, suspendieren oder zu emulgieren 
als Komponente B; 

c) gegebenenfalls oberflSchenaktive Veibindnngen, Dispergiermittel, Suspendier- 
mittel und/oder Emulgiermittel als Komponente C. 

2. Zusammensetzung zur Abscheidung von Metallen oder MetaUegienmgen auf 
KunststoffoberQachen enthaltend: 

a) mindestens ein Polymer als Komponente A aufgebaut aus dem 
Strukturelement (1) 
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und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gruppe 
bestehead aus 
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(2) 




15 



(3) 



(4) 




und/oder 



.OM 



X 




' ' und/oder -' * 



(5) ' ' vind/oder 

worm 

in Strukturelement (1) 

R' Wasserstoff, ein Alkyl-, Cydoalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder 
Alkarylrest mit weniger als 31 Kohlenstoffatomen ist, der 
gegebenenfells mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen 
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10 



-54- 

substituiert sein kann oder dutch Hetetoatome unterbrochen sein kann oder 

Doppelbindungen enthalten kann; 
in Strukturelement (3) 

R"undR"' beliebige Reste mit dnem Molekulargewicht von < 200 

g/mol bedeutoi, 
in Strukturelement (2). (3) und (4) 

M jeweils unabhSngig voneinander Wasserstoff oder ein Kadon, 
und 

in Strukturelement (5) 
R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfalls mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein 
kann oder durch Heteroatome unterbrochen sein kann; 

b) Wasser oder ein anderes L5sungsmittel, das geeignet ist, das Polymer 
15 (Komponente A) zu 16sen oder zu dispergieren, suspendieren oder zu emulgieren 

als Komponente B; 

c) gegebenenfalls oberflSchenaktive Verbindungen, Dispergiermittel, Suspendier- 
mittel und/oder anu^iennittel als Komponente C. 

20 

3. Zusammensetzung nach Anspnich 1 enfhaltend zusStzUch zu den Komponenten A, B 
und gegebenenfalls C 

d) mindestens ein Salz, eine SSure oder eine Base basierend auf 
25 Obergangsmetallkationen, Ubergangsmetalloxoanionen, Fluorometallaten oder 

Lanthanoiden als Komponente D, 
und/oder 

e) mindestens eine SSure ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus Phosphorsaure, 
SchwefeMure, Sulfonsfiuren, SalpetersSure. FluBsSure und Salzsaure als 

30 Komponente E, 

und/oder 

. f) mindestens einen weiteren Koirosionsinhibitor als Komponente F, 
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und/oder 

g) Verbindungen des Ce, Ni, Co, V, Fe, Zn, Zr, Ca, Mn, Mo, W, Cr und/oder Bi als 
Komponente G, 

und/oder 

h) weitere Hil&- und Zusatzstoffe als Komponente H. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2 enthaltend neben den Komponenten A, 
B und gegebenenfalls C: 

i) mindestens ein Metalloxid und/oder Metallsalz als Komponente I, 

j) gegebenenfalls mindestens einen Komplexbildner als Komponente J, 

k) gegebenenfalls mindestens eine Saure oder ein Alkali- oder Erdalkalimetallsalz 

der entsprechenden Saure als Komponente 

1) gegebenenfalls weitere Additive als Komponente L. 

5. Verfahren zur Behandlung einer MetalloberflSche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Metalloberflache mit einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht 
Avird, aufgebaut aus 

mindestens einem Polymer als Komponente A aufgebaut aus dem Strukturelement 



und mindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gmppe bestehend aus 



0) 



(1) 





(2) 
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OM 
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OM 



und/oder 




(4) 



0=S-OM 



X,- 



(5) 



und/oder 



und/oder 



1 



worm 



20 



in Sirukturelenxent (1) 

R' Wasserstofif, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest mit 
weniger als 31 Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkylresten 
oder heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein kann oder durch 
Heteroatome unterbrochen sein kann oder Doppelbindmigen enthalten katm; 

in Strukturelement (3) 

R"undR'" beliebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol 

bedeuten, 
in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhSngig voneinander Wasserstoff oder ein ICation, 
und 

in Strukturelement (5) 

R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfalls mit Alkykesten oder heteroatomhaltigen Gmppen 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome unterbrochen sein kann. 
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Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Metalloberflache mit 
einer Zusammensetzxing gemfiB einem der Anspriiche 1 oder 3 in Kontakt gebracht 
wird. 

Verfahren nach Anspruch 6 umfassend die Schritte: 

a) gegebenenfells Reinigung der Metalloberflache zur Entfemung von Olen, 
Fetten iind Schmutz, 

b) gegebenenfalls Waschen mit Wasser, 

c) gegebenenfalls Pickling, um Rest oder andere Oxide zu entfemen, 
gegebenenfalls in Anwesenheit des erfibadungsgemaB eiagesetzten Polymers 
(Komponente A), 

d) gegebenenfalls Waschen mit Wasser, 

e) Behandlung der Metalloberflache in Anwesenheit des erfindungsgemSB 
eingesetzten Polymers OE^omponente A), 

f) gegebenenfalls Waschen mit Wasser, 

g) gegebenen&lls Nachbehandlung, gegebenenfalls in Anwesenheit des 
erflndungsgemafi eingesetzten Polymers (Komponente A). 

"Verfahren Mcli AnispracTi Srda^dmc i^t 
einer Zusammensetzung gemaB Anspruch 2 oder 4 in Kontakt gebracht wird. 

Verfahren zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf einer 
Kunststoffoberflache, dadurch gekennzeichnet, daB die Kunststoffoberflache mit 
einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht wird, aufgebaut aus 

mindestens einem Polymer als Komponente A aufgebaut aus dem Strukturelement 

I 

(1) " 



\md mindestens drei Strukturel^enten ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 
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(3) ' tind/oder 
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(5) 

10 worm 




' ' und/oder ' ' und/oder 



in Strukturelement (1) 

R' Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest mit 
weniger als 31 Kohlenstoflfetomen ist, der gegebenenfalls mit Alkylresten 
Oder heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein kaim oder durch 
Heteroatome linterbrochen sein kann oder Doppelbindungen enthalten kann; 

in Strukturelement (3) 

R"undR"'. beliebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol 
bedeutrai, 

in Strukturelement (2). 0) (4) 
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10. 

10 

11. 

15 

12. 

(1) 



M jeweils unabhSngig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, 
und 

in Strukturelement (5) 

R Wasserstoflf, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkaiylrest, der 
gegebenenMis ntiit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen 
substituiert sein kann oder duich Heteroatome unterbrochen sein kann. 

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Kunststofifoberflache 
mit einer Zusaxmnensetzung gem^ Anspruch 2 oder 4 in Kontakt gebracht wird. 

Verfahren nach Anspruch 8 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB eine chemische 
oder elektrochemische Metallabscheidung durchgefuhrt Avird. 

Verwendung von Polymeren aufgebaut aus 

mindestens einem Polymer als Komponente A aufgebaut aus dem Strukturelement 



und noindestens drei Strukturelementen ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus 
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(3) 



vind/oder 
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(5) 
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' und/oder 



und/oder 



.1. 



worm 



in Strukturelement (1) 

R' WassCTStoff, ein AlkyK Cycloalkyl-, AryK Aralkyl- oder Alkarylrest mit 
weniger als 31 Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkylresten 
Oder heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein kann oder durch 
Heteroatome unterbrochen sein kann oder Doppelbindmigen enfhalten kaim; 

in Strukfureleinent (3 J~ 

R"undR"' beliebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol 

bedeuten, 
in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhSngig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, 
und 

in Strukturelement (5) 

R WasserstoflF, ein AlkyK Cycloalkyl-, AryK Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfalls mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gmppen, 
substituiert sein kann oder durch Heteroatome unterbrochen sein kann; 

zur Behandlung von Metalloberflachen. 



13. Verwendimg 



von 



Polymeren 



aufgebaut 



aus 
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(1) 



mindestens einem Polymer als Komponente A aufgebaut aus dem Strukturelement 



I 

-■ • 



und mindestens drei Strukturelementen ausgewdhlt aus der Gmppe bestehend aus 




(2) 



(3) ' und/oder 



(4) 





7i 1 ^ 



? 

(5) ' und/oder ' ' und/oder -"'^"^ 

worin 

in Strukturelement (1) 

R' Wasserstofif, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest mit 
weniger als 31 Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkylresten 
oder heteroatomhaltigen Gmppen substituiert sein kann oder duich 
Heteroatome unterbrocben sein kann oder Doppelbindungen enthalten kann; 
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in Strukturelement (3) 

R"undR"' beliebige Reste mit eiaem Molekulargewicht von < 200 g/mol 
bedeuten, 

5 in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhdngig voneinander WasserstoflF od^ ein Kation, 
und 

in Strukturelement (S) 

R Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
10 gegebenenfalls mit Alkylresten oder heteroatorohaltigen Gruppen^ 

substituiert sein kann oder durch Heteroatome unterbrochen sein kann; 
zur Abscheidimg von Metallen oder Metallegierungen auf einer 
Kunststo£foberfla.che. 
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(57^ Abstract- The invention relates to a composition for treating metal surfaces and for separating metals or metol alloys from 
SLfsSes inSng a) at least one poller as component A made of structural element (1) and at least ttoee strucmra^ 
plasUc surtaces, containmg a; <ii y , r solvent suitable to solve, disperse, suspend, or emulsify 

rrnS^^^co^^'nrr^oi^^^nSl^^^^ ^Sents, suspending agents, an^or emulsifi«. as 

^mSneTc TteTention J relates to a method for treating a metal surface and a m_ethod for separating metals or ^Uoy^ 
fam^Stic swface the metal surface or plastic surface being brought into contact with a polymer (cornponent A). Also d«closed 
IXuSS^^ (component A) to tre^^^ 
made of special components Aa, Ab, and A'c. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zur Behandlung von Metalloberfiachen sowie zur Ab- 
scheidung von Metallen oder Metal legierungen auf Kunststoffoberflachen enthaltend a) mindestens ein Polymer als Komponente 
A aufgebaut aus dem Strukturelement (1) und mindestens drei Strukturelementen ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus (2). 
(3), (4), (5), b) Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das Polymer zu losen, zu dispergieren, suspendieren oder 
zu emulgieren als Komponente B; c) gegebenenfalls oberflachenaktive Verbindungen, Dispergiermittel, Suspendiermittel und/oder 
Emulgiennittel als Komponente C. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Behandlung einer Metalloberflache. sowie 
ein Verfahren zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf einer KunststofiFoberfiache, worin die Metall- oder Kunst- 
stoffoberflache mit einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht wird. Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung von 
Polymeren (Komponente A) zur Behandlung von Metalloberfiachen sowie zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen 
auf einer Kunststoffoberflache und Polymere, aufgebaut aus speziellen Komponenten A' a, A*b und A'c. 
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werden, wenn die VerOffentllchung mIt elner oder mehreren anderen 
Verdffentllchungen dleser Kategorle In Verblndung gebracht wtrd und 
dlese Verblndung fOr elnen Faoimann nahellegend ist 
Ver6fremilchung, die MttgHed derselben Palenlfamllle 1st 
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